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Neue Siloxanverbindiingen und deren Verwendung als Homogenisie- 
5 rungsmittel in Trennmitteln mit Mattierungsef f ekt zur Herstel- 
lung von Formkorpem aus Kunststoffen mit niattierten Oberfla- 
chen 



Die Erfindiong betrifft neue Siloxanverbindungen iind deren Ver- 
io wendung als Homogenisierungsmittel in Trennmitteln mit Mattie- 
rungseffekt fur Formen zur Herstellung von Formkorpem aus 
Kunststoffen, insbesondere Polyurethanen . 

Bei der Herstellung von Formkorpem aus Kunststoffen, insbeson- 
15 dere Polyurethanen, ist es ublich, um ein Entformen zu erleich- 
tern, die Formen vor dem Einbringen des Kunststoffes mit einem 
Trennmittel zu versehen. Die Trennmittel sollen in geringen 
Mengen wirksam sein, die eine einwandfreie Entforraung des Form- 
korpers gewahrleisten, jedoch nach der Entfoimung eine weitere 
2 0 Ver- und Bearbeitimg, wie etwa eine Lackieorung oder Verklebung, 
nicht negativ beeinf lussen. 

Gerade bei Formkorpem, die eine sehr hochwertige Oberflache 
aufweisen raiissen, z.B. Schuhsohlen urid Abs^tze oder Kunststoff- 
25 formkorper im Fahrzeugbau, ist es notwendig, diese in den For- 
men entstehender Formkorper auch aus den Werkzeugen optimal 
herauslosen zu konnen, ohne die Oberflachen zu beschadigen oder 
in ihrer Gute zu beeintrachtigen. 

30 Als trennaktive Substanzen werden entsprechend dem Stand der 
Technik uberwiegend Silicone aber auch Wachse, Paraffine, Ester 
und Salze von Fettsauren und Fluorkohlenwasserstof f e verwendet. 

Zur Erzielxong eines gleichmafiigen, dunnen Films auf der Form- 
35 wandung ist es von Vorteil, moglichst niedrigviskose Trennmit- 
telzubereitungen mit hohem Benetzungsvermogen zu verwenden. 
Dies erfordert in der Regel die Verwendung losungsmittelhal- 
tiger Zubereitungen, wobei die Losungsmittel von der meist er- 
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warmten Oberflache der Formwandimg abdunsten und einen diinnen 
Trennmittelf ilm hinterlassen sollen. 

Die Trennwirkung dieser Formulieirungen, die liberwiegend Sili- 
5 cone enthalten, geniigt in der Regel den Erfordeimissen der Pra- 
xis. Es werden aber Formkorper mit imzureichender Oberflachen- 
gute und oft zu glanzenden Oberflachen erhalten. 

Anstelle glanzender Oberflachen werden aus anwendimgstech- 
10 nischen und insbesondere modischen Aspekten jedoch zunehmend 
auch tnatte Oberflachen verlangt* 

Eine Reduzierung des Glanzgrades, d.h. matte Oberflachen bis 
hin zu einem stumpfen Erscheinungsbild, wird durch eine Stiaik- 
15 turierung der Formkorperoberf lachen erhalten. Dazu miissen zu- 
satzlich Mattierungsmittel in die Trennmittel eingebracht wer- 
den. 

Als Mattieirungsmittel werden liblicherweise Teilchen mit einer 
2 0 TeilchengroSe von zwischen 1 und 15 Mikrometer, nicht jedoch 
iiber 50 Mikrometer und einer vergleichsweise engen Teilchen- 
groISenverteilung verwendet, da groSere Teilchen zu Unregel- 
malSigkeiten in der Oberflache fuhren. 

25 Beispiele fur die im Stand der Technik veriA/endeten Mattierungs- 
mittel sind porose Schichtsilikate (Syloid®-Typen der Firma 
Grace) , die mittlere Teilchengrossen von vorzugsweise zwischen 
1 und 10 Mikrometem aufweisen; Kunststoff teilchen, wie Poly- 
amid-Teilchen (Orgasol -Typen der Firma Atochem) , die Teilchen- 

30 grossen zwischen 1 und 10 Mikrometem aufweisen, vorzugsweise 
werden aber Wachse wie Paraf f inwachse, insbesondere Poly- 
ethylenwachse mit Molekularmassen von ca. 800 bis 1.200 Dalton 
und Schmelzpunkten von ca. 90 bis 100 und auch andere Wachs- 
rohstof f e ver^endet . 

35 

Diese werden gewohnlich in Isoparaf f inen/aliphatischen Kohlen- 
wasserstof fen dispergiert, so dass sie feinteilig vorliegen und 
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der oben angefuhrten Trennmittelzubereitiing zugemischt werden 
konnen . 

Diese Formulierungen bilden nach detn Aufspruhen auf die Form- 
5 wandiong mit ublichen Spriihgeraten, meist unter Verwendiing eines 
Tragergases wie Luft oder Inertgas, keinen homogenen Film aus 
sondem weisen eine ungleichmaiSige Verteilimg auf, so dass als 
direkte Polge daraus ans telle gleichmalSiger Mattierungen Inho- 
mogenitaten und Mattierungsgradabweichungen auf den Oberf lachen 
10 der Formkorper erzeugt werden. 

Als weiterer negativer Effekt dieser ungleichen Verteilung 
wurde eine Minderung der Trennwirk\mg beobachtet, 

15 Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindxmg war es daher, Mattie- 
rungsmittel zu finden, welche die Trennwirkung der Trenmittel- 
formulierungen nicht herabsetzen und auf den Oberf lachen der 
Kunststoff- insbesondere Polyurethanf ormkorper eine gleichmalSig 
matte Oberf lache erzeugen. 

20 

Diese Aufgabe wird gelost durch neue oligomere, langkettige 
Kohlenwasserstoffreste enthaltende Siloxanverbindungen, welche 
den Silicon/Wachs-Dispersionen zugesetzt werden. 

25 Ein Gegenstand der Erfindung sind daher Siloxanverbindungen der 
allgemeinen Formel (I) 



I ^ 
H3C— Si-O- 



CH, 

I ^ 
-Si-O 

I 

R 



OK 
I ^ 
Si-O- 
I 

CH, 



CH- 
I ^ 
-Si-CHa 

CH, 



(I) 



30 



worm 



a 
b 



einen gegebenenfalls verzweigten Kohlenwasserstof f rest mit 
16 bis 50 Kohlens toff at omen; 

einen Wert zwischen 0,8 bis 1,5, vorzugsweise 1,0 bis 1,3; 
einen Wert von 3 bis a bedeuten. 



35 
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Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendxing der 
Siloxanverbindungen der allgemeinen Formel (I) 



CH, 
H,C— Si-O- 
CH, 



CH, 
-Si-O 



l_ _la 



CH, 

Si-O- 
I 

CH, 
1_ ^ _lb 



CH, 

-Si-CH, 
CH, 



(I) 



10 



worm 

R, a, b, die vorgenannte Bedeutimg haben, 

als Homogenisierungsmittel in Trennniitteln mit Mattierungs- 
effekt fvir Formen ziar Herstelliing von Fonnkorpem aus 
Kunststof f en, insbesondere Polyurethanen . 

Die erf indungsgemalSen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) 
sind herstellbar diirch Umsetzung von Wasserstof f siloxanen der 
allgemeinen Formel (la) 



15 



20 



CH, 
I ^ 
H,C— Si-O- 
* I 
CH, 



CH, 
I ^ 
-Si-O 
I 

H 



CH, 

Si-O- 
I 

CH, 
al_ ' _J 



CH, 
I ^ 
-Si-CH, 
I ^ 
CH, 



(la) 



worin 

a und b die vorgeneinnte Bedeutung hciben, mit a-Olefinen der 
allgemeinen Formel (lb) : H2C=CH-R* 



worm 



R* ein gegebenenf alls verzweigter Kbhlenwasserstof frest 
mit IS bis 50 Kohlenstof fatomen bedeutet, nach den 
allgemein bekannten Hydrosilisierungsverf ahren. 



Erf indungsgemaS bevorzugt sind die handelsiiblichen Mischungen 
25 dieser a-Olefine mit Schmelzpunkten im Bereich von ca. 50 bis 
80 °C, vorzugsweise ca. 70 bis 80 °C. 



Zur Herstellung der erf indungsgemaSen Trennmittel mit Mattie- 
rungseffekt konnen als Basis die bekannten Trennmittelformulie- 
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rungen, welche Siliconole iind als Mattierungsmittel Wachse, Si- 
licate Oder Aerosile enthalten, mitverwendet werden. 

Ein Beispiel sind die bekannten hochwirksamen siliconbasierten 
5 Formulierungen wie die aus der DE-A 38 21 908 bekannten Trenn- 
mittel welche 60 bis 70 Gew.-% Telle Polydimethyl-Tetracyclosi- 
loxan (Octamethylcylotetrasiloxan) , 20 bis 30 Gew.-% Telle 
Polydimethyl-Pentacyclosiloxan (Decamethylcyclopentasiloxan) 
und 5 bis 10 Gew.-% Telle Siliconharze sowie 5 bis 10 Gew.-% 
10 Telle Siliconol enthalten. 

Ein weiteres Beispiel sind die aus der DE-C 42 38 290 bekannten 
ForrcTulierungen, bestehend aus 0,1 bis 5 Gew.-% eines 
y-Aminopropylgruppen enthaltenden Polysiloxans, wobei die 
15 y-Aminopropylgruppen am Stickstof f atom substituiert sein 
konnen, 4,0 bis 60 Gew--% eines Polysiloxans der Formel (II) 



I ^ 
HoC— Si-O- 
^ I 



CH3 



Si-op— Si-CHa 

H CH3 
a 



(II) 



wobei 

a eine Zahl von 2 bis 6 ist und das Polysiloxan frei von 
Verbindungen ist, bei denen a < 2 ist und hochstens 2 
Gew.-% an Verbindungen enthalt, bei denen a > 6 ist und 
25 35,0 bis 95,9 Gew.-% eines fliichtigen Losungsmittels oder 

Losiingsmittelgemisches besteht . 

Diesen Trennmitteln mit Mattierungsef f ekt werden als Homogeni- 
sierungsmittel die erf indungsgemajSen Verbindungen der allgemei- 
3 0 nen Formel (I) in Mengen von 0,5 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 1,5 
bis 4 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtformulienong, zugesetzt. 



35 



Bei der Verwendung der erf indungsgemaSen Formulieirung wird 
diese zunachst auf die Formwandung mit ublichen Spriihgeraten, 
meist unter Verwendung eines Tragergases, wie Luft oder Inert- 
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gas, aufgespriiht- Die Formen sind in der Regel von der vorher- 
gegangenen Nutzung noch warm, so dass das Losimgsmittel rasch 
abdunstet. Auf der Wandung der Form befindet sich nun das 
Trennmittel iind das Mattierungsmittel in diinner homogener 
5 Schicht. Die Form wird nun geschlossen. Der Thermoplast oder 
der reaktiv hartende Kunststoff wird in die Form gefiillt. Der 
Formling wird nach Verfestigung und/oder Abkiihlung der Form 
entnommen. 

10 

Anwendungstechnische Versuche : 

Beispiele zur Herstellung der erf indungsgemaSen Substanzen 
15 Beispiel 1: 

In einem 250-ml-Vierhalskolben, ausgeriistet mit KPG-Riihrer, 
Tropf trichter, Intensivkiihler und Stickstof fuberleitiong werden 
170,7 g eines C30+-c^-Olef ingemisches (Olefin mit einer Ketten- 

2 0 lange von mehr als 30-Atomen) mit einer mittleren Molmasse von 
529 g/mol zusammen mit 170 g eines Isoparaf fins (Cobersol B 56) 
tmter Ruhren auf 90 °C erhitzt und mit 10 ppm Pt in Form von 
Bis- (|Li-chloro) -cyclohexen-platin(II) chlorid als Katalysator 
versetzt. Uber den Tropftrichter werden 60 g eines 

2 5 seitstandigen Wasserstof f siloxans der Struktur MDi,8Di,2"m (SiH- 
Gehalt: 3,26 Val/kg) innerhalb von 20 Minuten hinzudosiert . Die 
langsam verlaufende SiC-VerknCipfungsreaktion benotigt ingesamt 
6,5 Stunden, wobei 3 Stunden nach Zutropfbeginn eine Nachkata- 
lyse (10 ppm Pt in Form von Bis- (|Lt-chloro) cyclohexenpla- 

30 tin (II) chlorid) erforderlich ist. Bei Reaktionsende indiziert 
die gasvolumetrische SiH-Bestimmung (Zersetzimg einer eingewo- 
genen Probe mit Natriumbutylat unter Wasserstof ffreisetzung) 
einen SiH-Umsatz von 98,6 %. 

35 Nach Abkuhlen des Reaktionsansatzes wird das Alkylsiloxan als 
ein nahezu farbloses Wachs isoliert. 
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Beispiel 2 : 

In Analogie zu Beispiel 1 werden 141,4 g eines 
C3o+-Q?-Olef ingemisches (Olefin mit einer Kettenlange von mehr 
5 als 30-Atomen) mit einer Molmasse von 529 g/mol zusammen mit 
141 g eines Isoparaffins (Cobersol B 56) unter Ruhren auf 90 °C 
erhitzt imd mit 10 ppm Pt in Fom von Bis- (/i-chloro) - 
cyclohexenplatin(II) chlorid als Katalysator versetzt, 60 g 
eines seitstandigen Wasserstof f siloxans der Struktur MD2D"m 
10 (SiH-Gehalt: 2,70 Val/kg) werden innerhalb von 20 Minuten zuge- 
tropft. Bei dieser recht langsamen Reaktion wird im Verlauf von 
7 Stimden vnd unter Zugabe weiteren Platinkatalysators (10 ppm) 
ein gasvoliametrisch ermittelter SiH-Umsatz von 96 % erreicht. 

15 Das erhaltene Alkylsiloxan ist farblos und von wachsartiger 
Konsistenz. 

Beispiel 3 : 

20 In einer Apparatxar wie in Beispiel 1 beschrieben, wird eine 
Losung bestehend aus 185,9 g eines C3o+-cv-Olef ingemisches 
(olefin mit einer Kettenlange von mehr als 30-Atomen) mit einer 
Molmasse von 529 g/mol zusammen mit 186 g eines Isoparaffins 
(Cobersol B 56) unter Ruhren auf 90 °C erhitzt und mit 10 ppm 

25 Pt in Form von Bis- (/z-chloro) -cyclohexen-platin (II) chlorid als 
Katalysator versetzt. 60 g eines seitstandigen Wasserstof f- 
siloxans (Strukturtyp: MDl, 7DH1, 3M, SiH-Gehalt: 3,55 Val/kg) 
werden im Verlauf von 20 Minuten zugetropft. Unter Nachkatalyse 
(nach 3 Stunden emeuter Zusatz von 10 ppm Pt -Katalysator) 

30 erreicht der Ansatz nach insgesamt 6,5 Stunden einen 
gasvolumetrisch ermittelten SiH-Umsatz von > 98 %. 

Erhalten wird ein f arbloses Wachs . 

3 5 Beispiel 4: 

In einem 250-ml-Vierhalskolben, ausgerustet mit KPG-Riihrer, 
Tropftrichter, Intensivkiihler und Stickstof fiiberleitung werden 
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129,1 g eines a-Olef inschnitts mit 24 bis 28 C -At omen mi t einer 
mittleren Molmasse von 400 9/mol zusammen mit 129 g eines Iso- 
paraffins (Cobersol B 56) unter Riihren auf 90 °C erhitzt und 
mit 10 ppm Pt in Form von Bis- (//-chloro) -cyclohexen-pla- 
5 tin(II)chlorid als Katalysator versetzt. 60 g des in Beispiel 1 
veinvendeten seitstandigen Wasserstof f siloxans (SiH-Gehalt: 3,26 
Val/kg, Stnikturtyp : MDl, 8DH1, 2M) warden im Verlauf von 20 
Min. hinzugetropf t • Nach ca. 6,5 Stunden und lanter zwischen- 
zeitlicher Nachkatalyse ist die SiC-Verkniipfungsreaktion gernaS 
10 gasvolumetrischer SiH-Bestimmung zu 98 % abgeschlossen. 

Ein farbloses Siliconwachs wird erhaltenl 



15 Anwendungstechnische Beispiele zur iiberprufuing der erfindungs- 
gemalSen Siobstanzen: 

Zur Uberpriifung dieser erf indungsgemafien Substanzen gemafi Bei- 
spiel 1 bis 4 warden losungsmittelhaltige Trennmitteldispersi- 
2 0 onen hergestellfc, die folgende Bestandteile enthalten: 



a) erf indimgsgemajSe Substanz jeweils gemafi Beispiel 1 bis 4 

b) Dimethylpolysiloxan, Viskositat 100 mPas 

c) Paraf f inwachs, Erstarrungspunkt 91 °C 

25 d) aliphatischer Kohlenwasserstof f , Siedebereich 170 bis 
190 ^'C 

e) Decamethylcyclopentasiloxan 



Zur Uberpriifung der Trennmitteldispersionen wird ein Poly- 
3 0 virethanschaum der Dichte 0,9 kg/dm^ hergestellt, Dazu wird eine 
Testfoxrn aus Al\jminium verwendet, die mit einem separaten De- 
ckel mit Schraubzwingen geschlossen werden kann. Die Form wird 
auf eine Temperatur von 50 °C vorgewarmt. Die zu priifende 
Trennmittelzubereitung wird mit einer luf tzerstaiibenden Pistole 
35 auf die Innenflache der Testform und des Deckels gespriiht, so 
dass ein zusammenhangender Film entsteht. 
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Das Polyol-Isocyanat-GeTTiisch wird wie folgt hergestellt: 

171 g einer verschaumungsf ahigen Polyester- Polyol-Komponente 
werden mit 192 g einer Isocyanatkonponente, bestehend aus 4,4- 
5 , Diisocyanattodiphenylmethan, durch intensives Ruhren mit einem 
Laborriihrer mit 2.500 U/Min. 7 Sek. lang vermischt. Das noch 
flussig vorliegende Reaktionsgemisch wird in die bereits vor- 
bereitete Aluminiumform gegossen, der Deckel aufgelegt und mit 
Schraijbzwingen verschlossen. Nach einer Standzeit von 4 Min. 

10 wird der Deckel entf emt . Es werden hier die notwendigen Zug- 
krafte mit der Federwaage gemessen und dariiber hinaus das Aus- 
sehen der Telle hinsichtlich Mattierimgsef f ekt und GleichmaEig- 
keit der Oberflachen beurteilt . Es werden mit jeder Trennmit- 
telzubereitung 10 aufeinander folgende Entformungen durchge- 

15 fiihrt land aus den ermittelten Trennkraften ein statistischer 
Mittelwert gebildet. 

In der nachgestellten Tabelle 1 werden zunachst die Trennmit- 
teldispersionen und in Tabelle 2 die Uberpirufung dieser Disper- 
20 sionen dargestellt (1 bis 6 erf indungsgemaS, 7 bis 9 nicht 
erf indungsgemaS) . 
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Tabelle 1: 

Trennmittelzubereitungen(Mengenangabe in Gew.-%) 



Bei- 

spisl 


KW 


DmPS 


PW 


Siliconol 


Erf indungsgemaSes 
Copolymer 












Telle 


a 


b 


R 


1 


48 


45 


2,5 


2,5 


2,0 


1,2 


1,8 


30 


2 


48 


45 


2,5 


2,5 


2,0 


1,2 


1,8 


24-28 


3 


48 


45 


2,5 


2,5 


2,0 


1,0 


2,0 


30 


4 


48 


45 


2,5 


2,5 


2,0 


1,3 


1,7 


30 


5 


48 


45 


1,5 


3,5 


2,0 


1,2 


1,8 


30 


6 


48 


45 


3,5 


1,5 


2,0 


1,2 


1,8 


30 


7 


48 


45 


2,5 


2,5 










8 


48 


45 


1,5 


3,5 










9 


48 


45 


3,5 


1,5 











KW = aliphatischer Kohlenwasserstof f 
DmPS = Decamethylcyclopentasiloxan 
PW = Paraffinwachs 
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Beurteilung der Trennwirkung gemaS Tabelle 2 



1 bis 2 N/dm2 
3 bis 4 N/dm2 
5 bis 6 N/6ro2 
7 bis 8 N/dm2 
> 8 N/dm2 



sehr gut 

gut 

maJSig 

ausreichend 
nicht ausreichend 



10 



Die Beispiele gemalS Trennmittelzubereitung 1 bis 6 sind erfin- 
dungsgernaS, die Beispiele 7 bis 9 nicht erf indungsgemaS 



Tabelle 2: 

15 Uberpriifung der Trennraittelzubereitungen: 



Beispiel 


Qptische Beurteilung der 
Oberflachen 


Beurteilung der 
Trennwirkung 


1 


matt , gleichmaSig 


sehr gut 


2 


matt, gleichmaSig 


sehr gut 


3 


matt, gleichmalSig 


sehr gut 


4 


matt , gleichmaSig 


gut 


5 


seidenmatt , gleichmaSig 


sehr gut 


6 


sehr matt, gleichmaSig 


gut 


7 


matt mit Glanzstellen, 
ungl eichmaSig 


maSig 


8 


matt mit Glanzstellen, 
ungleichmaSig 


gut 


9 


matt mit Glanzstellen, 
ungleichmaSig 


maSig 
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Es zeigt sich, dass die Formteile, die mit den erf indungsge- 
mafien Zubereitungen entformt wurden, sehr matte Oberflachen 
aufwiesen, die eine gleichmaBige und einwandfreie Optik zeig- 
ten. Die Formal ierungen vom Stand der Technik gemaS 7 bis 9 
5 zeigten eine ungleichmaSige Optik, waren tails glanzend und 
teils matt und somit nicht akzeptabel. Somit wurde nachweislich 
unter Mitverwerwendung der erf indungsgemafien Verbindungen die 
gewunschte Oberf lachenqualitat von Formteilen erheblich verbes- 
seirt/ da es nun moglich ist, Formteile ohne zusatzliche Nachbe- 
10 handlvmg herzustellen. 

Hiermit wurde gleichzeitig belegt, dass die erf indungsgemajSen 
Substanzen eine dispergierende Wirkung in Formal ierungen auf- 
weisen, die Wachs- und Siliconrohstof fe enthalten. 
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1. Siloxanverbindungen der allgemeinen Formel (I) 



CH, 
I ' 
H,C— Si-O- 
' I 
CH, 



CH, 
I ^ 
■Si-O 
I 

R 

l_ _Ja 



CH, 

Si-O- 
I 

CH, 



CH, 

-Si-CH, 
CH, 



(I) 



worm 



10 



a 
b 



einen gegebenenf alls verzweigten Kohlenwasserstof frest 
mit 16 bis 50 Kohlenstof fatomen; 
einen Wert zwischen 0,8 bis 1,5; 
einen Wert von 3 bis a bedeuten. 
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2 . Siloxanverbindungen gemaS Anspruch 1 , dadxarch gekennzeich- 
net, dass a einen Wert von 1,0 bis 1,3 hat. 

3. Siloxanverbindungen gemaS den Anspriichen 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet , dass R ein Kohlenwasserstof frest mit einer 
inittleren Anzahl von 30 C-Atomen ist. 



20 4. Verwendung der Siloxanverbindungen der allgemeinen Foimel 
(I) 



CH, 

H,C— Si-O- 
* I 
CH, 



CH, 

-Si-O 
I 

R 



I |al 



CH, 

Si-O- 
I 

CH, 



CH, 

-Si-CH, 
I ^ 
CH, 



(I) 



worin 

R einen gegebenenf alls verzweigten Kohlenwasserstof f rest 
mit 16 bis 50 Kohlenstof f atomen; 

a einen Wert zwischen 0,8 bis 1,5; 

b einen Wert von 3 bis a bedeuten, 

als Homogenisierungsmittel in Trennmitteln mit Mattie- 
rungseffekt fur Forraen zur Herstellung von Formkorpem 
aus Kunststof fen, insbesondere Polyurethanen • 

Trennmittel mit Mattierungsef f ekt fur Formen zur Herstel- 
lung von Fonnkorpem aus Kunststof fen, insbesondere Polyu- 
rethanen, dadurch gekennzeichnet , dass sie als Homogenisie- 
rungsmittel Verbindungen der allgemeinen Formel (I) enthal- 
ten. 



Zusammenfassung : 

Gegenstand der Erfindung sind 
nen Formel (I) 
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Siloxanverbindungen der allgemei- 



CH, 

H,C— Si-O- 
' I 
CH, 



-Si-O 



CH, 
I ^ 
-Si-O- 
I 

CH, 
al_ ^ _Jb 



CH, 

•Si-CH, 
CH, 



(I) 



worin 

R einen gegebenenfalls verzweigten Kohlenwasserstof f rest mit 

16 bis 50 Kohlenstof fatotnen; 
a einen Wert zwischen 0,8 bis 1,5; 

b einen Wert von 3 bis a bedeuten und deren Verwendung als 
Homogenisierungstnittel in Trennmitteln mit Mattierungs- 
ef f ekt . 



J 



Europaisches 
Patentamt 



European 
Patent Office 



Office eur peen 
des brevets 



Bescheinigung Certificate 



Attestation 



Die angehefteten Unterla- 
gen stimmen mit der 
ursprunglich eingereichten 
Fassung der auf dem nacli- 
sten Blatt bezeichneten 
europaischen Paten tan mel- 
dung uberein. 



Tile attached documents 
are exact copies of tlie 
European patent application 
described on the following 
page, as originally filed. 



Les documents fixes d 
cette attestation sont 
conformes a la version 
initialement deposee de 
la demande de brevet 
europeen sp6ciflee d la 
page suivante. 



Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n*" 

02021506.7 



Der Prasident des Europaischen Patentamts; 
Im Auflrag 

For the President of the European Patent Office 
Le President de rOffice europeen des brevets 

P.O. 



R C van Dijl< 



EPA/EPO/OEB Form 1014.1 - 02.2000 7001014 




Eur paisches 
Pat ntamt 



Eur pean 
Patent Off i 



Offic ur pe n 
d s brev ts 



Anmeldung Nr: 

Application no.: 02021506.7 



Anmel detag: 

Date of fning: 26.09.02 
Date de d^pot: 



Demande no: 



Anmel der/Appl tcant( s)/Demandeur( s): 

Goldschmidt AG 
Goldschmidtstrasse 100 
45127 Essen 
ALLEMAGNE 



Bezelchnung der Erf Indung/Tl tie of the Inventlon/Tl tre de 1 'invention: 
(Falls die Bezelchnung der Erflndung nicht angegeben 1st, slehe Beschrelbung. 
If no title Is shown please refer to the description. 
SI aucun titre n'est 1nd1qu6 se referer a la description.) 

Neue Siloxanverbindungen und deren Verwendung als Homogenisierungsmittel in 
Trennmitteln mit Mattierungsef f ekt zur Herstellung von Formkorpern aus 
Kunststoffen mit mattierten Oberflachen 

In Anspruch genommene Priorlat(en) / Priori ty( ies) claimed /Prlorlt^(s) 
revend1qu^e( s) 

Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/Flle no. /Pays/Da te/Num6ro de d^pot: 



Internationale Patentklassi f 1 kation/Internatlonal Patent Classification/ 
Classification Internationale des brevets: 

C07F7/00 



Am Anmel detag benannte Vertragstaa ten/Contracting states designated at date of 
flllng/Etats contractants d^slgn^es lors du d^pot: 
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